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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft ein flachenformiges, la- 
seroptisch s Aufzeichnungsm ate rial mit 

(A) einem elektrisch leitfahigen, dimensionssta- 
bilen TrSger und mit 

(B) einer oder mit zwei einander gegenUberlie- 
genden amorphen, elektrisch leitfShigen, ther- 
misch veranderbaren Aufzeichnungsschicht(en) 
mit einem durch Elektrolyse herstellbaren katio- 
nischen Polymerisat als einer der wesentlichen 
Komponenten. 

Hierbei bezieht sich der Begriff 
"flachenformig" auf alle Raumformen, deren Dicke 
erheblich geringer ist als ihre LSnge und Breite. Er 
umfaflt daher band-, platten- oder scheibenformige 
Aufzeichnungsmaterialien, wobei man die schei- 
benformigen auch als optische Datenplatten be- 
zeichnet. 

Der Begriff "amorph" gibt an, da/3 das Material 
der Aufzeichnungsschichten (B ) keine kristalinen 
Bereiche auf weist, welche grofler sind als die 
thermisch veranderten Bereiche, sondern in diese 
Groflenordnung physikalisch isotrop ist. 

Die Bezeichnung "thermisch veranderbar" 
weist darauf hin, dafl sich in den Aufzeichnungs- 
schichten (B) durch die Bestrahlung mit einem auf 
sie fokussierten Schreiblaserstrahl in der Auftreff- 
stelle Bereiche mit geanderten optischen Eigen- 
schaften bilden. Bei diesen Bereichen kann es sich 
urn Locher, Krater oder urn Fiecke aus neuen 
Stoffmodifikationen handeln. Entstehen bei der La- 
serbestrahlung Locher so spricht man allgemein 
von ablativer Aufzeichnung, bilden sich dabei Kra- 
ter, so nennt man dies allgemein deformative Auf- 
zeichnung, und bilden sich dabei neue Stoffmodifi- 
kationen, so wird dies auch als Aufzeichnung durch 
Phasenumwandiung bezeichnet. 

Als "elektrisch leitfahig" werden hier nur sol- 
che Stoffe angesehen, welche eine Leitfahigkeit o 
von mehr als 10~ 2 S/cm aufweisen. 

Flachenformige, laseroptische Aufzeichnungs- 
materialien mit Aufzeichnungsschichten, welche 
Farbstoffe und Polymerisate enthalten, sind aus der 
US-A-4 529 688, der EP-A-0 182 946 oder der EP- 
A-0 171 045 bekannt. 

Die Aufzeichnungsschichten der US-A-4 529 
688 enthalten Gemische aus Farbstoffen und Poly- 
merisaten, welche chemisch nicht mit einander ver- 
bunden sind. 

In den Aufzeichnungsschichten der EP-A-0 182 
946 konnen die Farbstoffe als Bestandteile der 
Hauptkette von Polymerisaten vorliegen. Sie sind 
demnach mit Polymerisaten kovalent verbunden. 

Dagegen enthalten die Aufzeichnungsschichten 
der EP-A-0 171 045 die Farbstoffe als kovalent 
gebundene Seitengruppen von Polymerisaten. 



DarUber hinaus sind aus der EP-A-198 140 
Aufzeichnungsschichten bekannt, deren Metaile 
enthaltende Farbstoffe Gber die Metaile mit den 
Polymerisaten verknQpft sind. 

5 Aufzeichnungsschichten dieser Art werden im 

allgemeinen durch Auftragen von LSsungen der 
Schichtkomponenten auf Tragern und Abdampfen 
der Lfisungsmittel (Naflbeschichtung) hergestellt 
und sind nicht elektrisch leitfahig. 

io Von Nachteil ist hierbei, daJ3 die jeweils ver- 
wendeten Farbstoffe im festen Zustand nur eine 
begrenzte Loslichkeit in oder Vertraglichkeit mit 
den Polymerisaten aufweisen, so da/3 sie, insbe- 
sondere bei den hohen Konzentrationen, wie sie fUr 

75 die laseroptischen Aufzeichnungsschichten notwen- 
dig sind, sehr leicht auskristallisieren, wodurch die 
Schichten inhomogen werden und sich nicht langer 
fUr eine Datenaufzeichnung eignen. 

Diesem Nachteil kann man begegnen, indem 

20 man die Farbstoffe kovalent oder Uber Metaile mit 
den Polymerisaten verbindet. Dabei konnen die 
Farbstoffe Bestandteil der Polymerisathauptkette 
sein oder als Seitengruppen vorliegen. In beiden 
Fallen sind Farbstoffe zu verwenden, welche nicht 

25 ohne weiteres erhSltlich sind, sondern erst fur den 
entsprechenden Anwendungszweck speziell syn- 
thetisiert und dann zu Polymerisaten weiterverar- 
beitet werden mGssen, oder aber die Polymerisate 
sind nachtrSglich durch polymeranaloge Umsetzun- 

30 gen mit Farbstoffen zu modifizieren. All dies ist 
indes ebenfalls von Nachteil. 

Unabhangig davon, von welcher Art eine be- 
kannte Farbstoff-Polymerisat-Kombination ist, kann 
sie im allgemeinen nur durch NaJ3beschichtung auf 

35 die TrSger aufgebracht werden. Die Naflbeschich- 
tung weist indes hinsichtlich der exakten Einstel- 
lung und Reproduzierbarkeit der Starke der Auf- 
zeichnungsschichten Nachteile auf. Insbesondere 
la fit sie kaum eine Korrektur der Verfahrenspara- 

40 meter wahrend der Beschichtung zu. Die fur die 
Na/Jbeschichtung notwendigen groOen Losungsmit- 
telmengen werfen Skologische und verfahrenstech- 
nische Probleme auf. Au/terdem kann es beim 
Trocknen der NaJ3schichten zur Bildung von L6- 

45 chern oder Rissen in den Schichten kommen, wo- 
durch diese fGr die laseroptische Datenaufzeich- 
nung unbrauchbar werden. 

Was die Nachteile der Naflbeschichtung be- 
trifft, lassen diese sich in gewissem Umfang durch 

so die elektrolytische Abscheidung von amorphen, 
elektrisch leitfShigen, thermisch verSnderbaren Auf- 
zeichnungsschichten (B) auf elektrisch leitfahigen, 
dimensionsstabilen Tra'gern (A) umgehen. 

So ist z. B. aus der JP-A-61 143 192 (Prioritat 

55 JP 84 265 457 vom 18.12.84) ein flachenformiges, 
laseroptisches Aufzeichnungsmaterial bekannt, des- 
sen Aufzeichnungssschicht (B) elektrolytisch aus 
einer Losung von Pyrrol, Thiophen, Furan, Indol 
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Oder Azul n in Wasser, Acetonitril oder Ethanol ( = 
Elektrolyt) auf einem Trager (A) aus Au, Ni, Si oder 
Metalloxid wie Indiumoxid abgeschieden wird. Der 
Elektrolyt kann darUber hinaus Kaliumchlorid, 
Tetra-n-butylammoniumperchlorat und Farbstoffe 
enthalten. 

Auflerdem ist aus dem Vortrag von W. Gambo- 
gi, L Traynor und E. Buhks, anl§filich der Optical 
Data Storage Conference in Lake Tahoe, 1987, 
U.S.A., Abstract No. FA5-1, "Conductive Polymers 
as Active Optical Storage Media", ein Aufzeich- 
nungsmaterial bekannt, dessen Aufzeichnungs- 
schicht (B) aus Polypyrrol auf einem Trager (A) aus 
Glas, welches mit einem elektrisch leitfahigen Oxid 
bedeckt ist, elektrolytisch abgeschieden wird. 

Ferner ist es aus dem Artikel von M.V. Rosent- 
hal, T.A. Skotheim und C.A. Linkous, "Polypyrrole- 
Phthalocyanine", in Synthetic Metals, Band 15, Sei- 
ten 219 bis 227, 1987, bekannt, Polypyrrol-Phthalo- 
cyaninschichten aus Elektrolyten, welche Pyrrol 
und Sulfonatgruppen tragende Phthalocyanine ent- 
halten auf Platin- oder Indiumzinnoxidelektroden zu 
erzeugen. Ob diese Schichten als Aufzeichnungs- 
schichten (B) in Frage kommen, Iai3t sich dem 
Artikel nicht entnehmen. 

Die bekannten flachenformigen, laseroptischen 
Aufzeichnungsmaterialien, deren Aufzeichnungs- 
schichten (B) elektrolytisch erzeugt worden sind, 
kSnnen zwar in gewissem Umfang die Nachteile 
der Naflbeschichtung beheben, indessen handelt 
man sich hierbei neue Nachteile ein: 

So kommen fur die Herstellung der bekannten 
flachenformigen, laseroptischen Aufzeichnungsma- 
terialien bislang lediglich die genannten Tragerma- 
terialien in Betracht. TrSger (A) dieser Art sind aber 
fur die Verwendung in flachenformigen, laseropti- 
schen Aufzeichnungsmaterialien nur in beschrank- 
tem Ma/3e brauchbar. Auflerdem weisen die be- 
kannten flachenformigen, laseroptischen Aufzeich- 
nungsmaterialien oftmals bei gleicher Zusammen- 
setzung und Dicke der Aufzeichnungsschicht (B) 
ein stark variierendes Signal-Rausch-VerhSltnis auf. 
Uberdies ist haufig und in nicht vorhersag barer 
Weise das Wiederauffinden der eingeschriebenen 
Daten gestort, d. h., das sogenannte "tracking"- 
Verhalten der Aufzeichnungsmaterialien ist wenig 
befriedigend und fGr die Praxis, fOr welche ein 
rascher Zugriff zu den Daten essentiell ist, nicht 
ausreichend. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, neue, flSchenformige, laseroptische Auf- 
zeichnungsmaterialien mit 

(A) einem elektrisch leitfahigen, dimensionssta- 
bilen TrSger und mit 

(B) einer oder mit zwei einander gegenUberlie- 
genden amorphen, elektrisch leitfMhigen, ther- 
misch veranderbaren Aufzeichnungsschicht(en) 
mit einem durch Elektrolyse herstellbaren katio- 



nischen Polymerisat als einer der wesentlichen 
Komponenten 
zu finden, welche die Nachteile des Standes der 
Technik nicht aufweisen. DarUber hinaus sollen die 

5 neuen Aufzeichnungsmaterialien sowohl im be- 
schriebenen als auch im unbeschriebenen Zustand 
eine hohe Lagerstabilitat aufweisen, so da/3 sich bei 
der Lagerung ihr Signal-Rausch-VerhSltnis nicht 
verschlechtert und kein Informationsverlust eintritt. 

10 Au/terdem sollen sie ein gutes "tracking "-Verhalten 
aufweisen. 

Demgema/J wurde ein flachenfCrmiges, laser- 
optisches Aufzeichnungsmaterial mit 

(A) einem elektrisch leitfahigen, dimensionssta- 
15 bilen Trager und mit 

(B) einer oder mit zwei einander gegenUberlie- 
genden amorphen, elektrisch leitfahigen, ther- 
misch veranderbaren Aufzeichnungsschicht(en) 
mit einem durch Elektrolyse herstellbaren katio- 

20 nischen Polymerisat als einer der wesentlichen 
Komponenten 
gefunden, 

welches dadurch gekennzeichnet ist, dafl der elek- 
trisch leitfShige, dimensionsstabile Trager (A), 
25 (ai) ein Band, eine quadratische oder rechtecki- 

ge Platte oder eine runde Scheibe aus Kunst- 

stoff darstellt und 

(a2) in der Oberflache, die einer Aufzeichnungs- 
schicht (B) zugewandt ist, Strukturen aufweist, 

30 wobei 

(a3) diese Oberflache zusStzlich mit einer 20 bis 
100 mm dicken Schicht aus Ru, Rh, Pd, Ag, Re, 
Os, Ir, Pt, Au, Ni und/oder Cu bedeckt ist, 
und daJ3 die amorphe, elektrisch leitfahige, ther- 

35 misch ver&nderbare Aufzeichnungsschicht (B) oder 
eine jede der beiden Aufzeichnungsschichten (B) 
(bi) 30 bis 95 Gew.%, bezogen auf (B), eines 
thermopolymerisats von Pyrrol, N-Alky I pyrrol, N- 
Arylpyrrol, Thiophen oder von Anilin, eines Co- 

40 polymerisats von mindestens zwei dieser Mono- 
meren oder eines Copolymerisats von minde- 
stens einem dieser Monomeren mit Furan 
und/oder Thiazol und 

(b2) 5 bis 70 Gew.%, bezogen auf (B) minde- 
45 stens eines anionischen Farbstoffs aus den 
Klassen der Azo-, der Perylen-, der 
Anthrachinon-, der Cyanin-, der Phthalocyanin-, 
der Porphin-, der Tetraazaperphin-, der Hemi- 
porphyrazin oder der Tetrathiolato- 
50 Metallkomplex-Farbstoffe 
enthfilt. 

Der eine wesentliche Bestandteil des erfin- 
dungsgemSfien Aufzeichnungsmaterials ist die 
amorphe, elektrisch leitfShige, thermisch verSnder- 
55 bare Aufzeichnungsschicht (B), in welcher die Farb- 
stoffe Uber ionische Bindungen an die Polymerisate 
gebunden sind. Erfindungsgemafl sind dabei die 
anionischen, d.h. negative Ladungen tragenden 
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Farbstoffe an die kationischen, d.h. positive Ladun- 
gen tragende Polymerisate gebunden. 

Hauptkriterium fUr die Auswahl erfindungsge- 
ma'0 geeigneter anionischer Farbstoffe ist, ob ihr 
Absorptionsmaximum nahe bei der Wellenlange X 
des Schreiblaserstrahls liegt oder gleich dieser 
Wellenlange ist. So wahlt man bei der Verwendung 
eines Schreiblasers, welcher im sichtbaren Wellen- 
langenbereich emittiert, einen Farbstoff, dessen 
Absorptionsmaximum in eben diesen Bereich fSllt, 
wogegen man bei der Verwendung eines Halbleit- 
erlasers einen im IR-Bereich absorbierenden Farb- 
stoff anwendet. 

Ein weiteres Kriterium fur die Auswahl geeigne- 
ter anionischer Farbstoffe ist ihre Loslichkeit in 
polaren flussigen Medien. Darunter sind Losungs- 
mittel oder Losungsmittelgemische zu verstehen, 
welche mit sich selbst und mit den darin gelosten 
Stoffen Dipol-Dipol-, Dipol-lon- oder lon-lon-Wech- 
selwirkungen eingehen, wie Wasser, Ethylalkohol, 
Acetonitril, Dioxan, N-Methylpyrrolidon, Propylen- 
carbonat, HexamethyiphosphorsSuretriamid, Dime- 
thylsulfoxid oder Aceton. 

Gut geeignet sind anionische Farbstoffe, wel- 
che den Klassen der Azo-, der Perylen-, der 
Anthrachinon-, der Cyanin-, der Phthalocyanin-, der 
Porphin-, der Tetraazaporphin-, der 
Hemiporphyrazin- oder der Tetrathiolato- 
Metallkompiex-Farbstoffe entstammen. Hiervon 
sind Derivate des Phthalocyanins, des Porphins, 
des Tetraazaporphins, des Hemiporphyrazins oder 
eines Tetrathiolato-Metallkomplexes von Vorteil und 
Derivate des Phthalocyanins von besonderem Vor- 
teil. 

Gut geeignete anionische Farbstoffe enthalten 
bekannte anionische Gruppen, wobei Carboxylat-, 
O-Phosphat-, O-Sulfat- oder Sulfonatgruppen von 
Vorteil und Sulfonatgruppen von besonderem Vor- 
teil sind. 

Beispiele besonders gut geeigneter anionischer 
Farbstoffe sind demnach Sulfonatgruppen tragen- 
de, metallfreie oder metallhaltige Phthalocyaninde- 
rivate wie Phthalocyanin-mono- und -tetrasulfonat 
oder sulfonierte Chrom-, Mangan-, Eisen-, Kobalt-, 
Nickel-, Palladium-, Zinn-, Kupfer-, Cadmium-, 
Titanyl-, Vanadinyl-, Niob-, Tantal-, 
Chloroaluminium-, Hydroxialuminium- oder Silici- 
umphthalocyaninkomplexe. Diese Phthalocyaninde- 
rivate konnen auJ3er der oder den Sulfonatgruppen 
weitere Reste wie Halogenatome oder Alkyl-, 
Cycloalkyl-, o-Arylalkyl- oder Arylreste enthalten, 
wobei letztere auch an die Phenylkeme des Phtha- 
locyaningrundgerUstes kata- oder peri-anelliert sein 
kSnnen. 

Die Aufzeichnungsschichten (B) der erfin- 
dungsgemS/ten Aufzeichnungsmateriaiien enthalten 
den anionischen Farbstoff in einer Menge von 5 bis 
70, vorzugsweise 10 bis 60 und insbesondere 15 



bis 50 Gew.%, bezogen auf die Aufzeichnungs- 
schicht (B). 

FOr den Aufbau der Aufz ichnungsschicht (B) 
der erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmateriaiien 
5 kommen alle elektrisch leitfShigen Polymerisate in 
Frage, sofern sie kationische Gruppen enthalten 
und aus in flOssigen polaren Medien loslichen Mo- 
nomeren durch Elektrolyse hergestellt werden k6n- 
nen. 

10 Gut geeignet sind Polymerisate, welche 
Ammonium- oder Immoniumgruppen, und/oder ein 
positiv geladenes Bindungssystem aus mehreren 
konjugierten Doppelbindungen enthalten. 

Beispiele besonders gut geeigneter kationi- 

75 scher Polymerisate sind Homopolymerisate des 
Pyrrols oder von N-Alkyl- oder N-Arylpyrrolen; Co- 
polymerisate dieser Verbindungen untereinander 
und/oder mit Furan, Thiophen oder Thiazol; oder 
Homopolymerisate des Thiophens oder des Anilins; 

20 von denen Homopolypyrrol und Copolymerisate 
des Pyrrols besonders vorteilhaft sind. Von ganz 
besonderem Vorteil ist dabei Homopolypyrrol. 

Diese Polymerisate werden aus den besonders 
gut geeigneten Monomeren Pyrrol, N-Alkyl- oder 

25 N-Arylpyrrol, Thiophen oder Anilin hergestellt, wo- 
bei insbesondere im Falle der Pyrrolmonomeren 
Furan, Thiophen oder Thiazol als Comonomere in 
Betracht kommen. 

Die Aufzeichnungsschichten (B) der erfin- 

30 dungsgemaBen Aufzeichnungsmateriaiien enthalten 
die ionischen Polymerisate in einer Menge von 30 
bis 95, vorzugsweise 40 bis 90 und insbesondere 
50 bis 85 Gew.%, bezogen auf die Aufzeichnungs- 
schicht (B). DarGber hinaus konnen die Aufzeich- 

35 nungsschichten (B) weitere geeignete Zusatzstoffe 
wie nichtionische Farbstoffe, nichtionische Polyme- 
risate, Weichmacher, Ozonschutzmfttel oder Anti- 
oxidantien enthalten. 

Im allgemeinen sind die Aufzeichnungsschich- 

40 ten (B) 0,001 bis 1 ,5 urn dick. 

Besonders vorteilhafte erfindungsgema/te Auf- 
zeichnungsmateriaiien weisen demnach Aufzeich- 
nungsschichten (B) auf, in denen, bezogen auf die 
Schicht (B), 5 bis 70 Gew.% besonders gut geeig- 

45 neter, Sulfonatgruppen tragender Phthalocyaninde- 
rivate Ober ionische Bindungen mit 95 bis 30 
Gew.% Polypyrrol verknUpft sind. 

Der weitere wesentliche Bestandteil der erfin- 
dungsgemS/ten Aufzeichnungsmateriaiien ist der 

50 elektrische leitfahige dimensionsstabile Trager (A). 
Dieser TrSger (A) kann die Form eines Bandes, 
einer quadratischen oder rechteckigen Platte oder 
einer runden Scheibe haben. Von Vorteil ist die 
Form einer runden Scheibe (Disk). 

55 Der Trager (A) tragt eine oder zwei der vorst - 

hend im einzelnen beschriebenen Aufzeichnungs- 
schichten (B). Tragt r zwei Aufzeichnungsschich- 
ten (B), so liegen diese einander gegenOber, d.h. 
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sie Hegen den beiden groflten OberflSchen des 
Tragers (A) auf. Von Vorteil sind Trager (A), welche 
nur eine Aufzelchnungsschicht (B) tragen. 

Der Trager (A) weist in der Oberflache, die 
einer Aufzeichnungsschicht (B) zugewandt ist, 
Strukturen auf. Die Strukturen in der Oberflache 
liegen im Mikrometer- und/oder Submikrometerbe- 
reich. Sie dienen der exakten FUhrung des Lesela- 
serstrahls und gewShrleisten ein rasches und ge- 
naues Ansprechen der Spurlagenservo- und Auto- 
fokussiereinrichtungen in den laseroptischen 
Schreib- und Lesekopfen der Qblicherweise ver- 
wendeten Plattenlaufwerke, d.h. sie ermSglichen 
oder verbessern das "tracking". AuBerdem konnen 
diese Strukturen selbst Daten sein, so wie dies 
beispielsweise bei den bekannten Audio- oder 
Video-Compact-Disks der Fall ist, oder sie k6nnen 
der Kodierung der eingeschriebenen Daten dienen. 
Die Strukturen bestehen aus erhabenen Teilen 
und/oder aus Vertiefungen. Diese liegen in der 
Form von durchgehenden konzentrischen oder spi- 
ralformigen Spurrillen oder als isolierte HUgel 
und/oder Locher vor. Au/terdem kann die Struktur 
eine mehr oder weniger glatte Wellenform haben. 
Den Spurrillen wird hierbei der Vorzug gegeben. 
Sie weisen in ihrer Querrichtung eine rechteckige 
sagezahnartige, eine V-formige oder eine trapezar- 
tige Kontur auf. Ihre Vertiefungen werden im allge- 
meinen als "grooves" und ihre erhabenen Teile als 
"land" bezeichnet. Von besonderem Vorteil sind 
Spurrillen mit 50 bis 200 nm tiefen und 0,4 bis 0,8 
urn breiten "grooves", zwischen denen jeweils ein 
1 bis 3 urn breites "land" liegt. 

Die Strukturen werden in Ublicher und bekann- 
ter Weise bei der Herstellung der TrSger (A) durch 
formgebende Bearbeitungsmethoden wie Spritzgie- 
/ten erzeugt. 

Der Trager (A), weicher eine oder zwei Struk- 
turiate Oberflachen aufweist. besteht aus einem 
Kunststoff. 

Besonders gut geeignete Trager (A) bestehen 
aus Polymethylmethacrylat, Polycarbonat, Polyme- 
thylpenten, Styrol/Acrylnitril-Copoiymerisat oder ei- 
nem Gemisch aus Polystyrol und Poly(2,6- 
dimethyl-phen-1 ,4-ylen-ether). 

Die strukturierten OberflMchen der TrSger (A) 
sind mit einer 20 bis 100 nm, insbesondere 40 bis 
80 nm dicken Schicht aus Ru, Rh, Pd, Ag, Re, Os, 
Ir, Pt, Au, Ni und/oder Cu bedeckt. Hierbei ist eine 
Schicht aus Au von besonderem Vorteil. 

Die Schicht, welche eine struktierte Oberflache 
des TrSgers (A) bedeckt, dient bei der Herstellung 
der Aufzeichnungsschicht (B) als Anode und im 
f rtigen erfindungsgemS/ten Aufzeichnungsmaterial 
ggf. als Reflektionsschicht. Sie wird nach den Obli- 
chen und bekannten Methoden der Erzeugung 
dOnner Metallschichten hergestellt. 



Ganz besonders vorteilhafte, erfindungsgemS- 
fle, flSchenformige, laseroptische Aufzeichnungs- 
materialien bestehen aus 
(A) einer runden Sch ibe 
s (ai) aus Polymethylmethacrylat, Polycarbo- 

nat, Polymethylpenten, Styrol/Acrylnitril-Co- 
polymerisat oder aus einem Gemisch aus 
Polystyrol und Poly(2,6-dimethyl-phen-1 ,4- . 
ylen-ether) mit 
io (az) einer Spurrillen aufweisenden Oberfla- 

che, welche 

(a3) von einer 40 bis 80 nm dicken Au- 
Schicht bedeckt ist, 
und 

15 (B) einer Aufzeichnungsschicht aus 

(bi) 40 bis 90 Gew.%, insbesondere 50 bis 
85 Gew.%, bezogen auf (B), an Homopoly- 
pyrrol und 

(D2) 10 bis 60 Gew.%, insbesondere 15 bis 
20 50 Gew.%, bezogen auf (B), Phthalocyani- 

nen, welche eine oder mehrere Sulfonatgrup- 
pen tragen. 

DarUber hinaus konnen die erfindungsgemaflen 
Aufzeichnungsmaterialien weitere Schichten wie 

25 z.B. Schutzschichten aufweisen. 

ErfindungsgemSC werden die Aufzeichnungs- 
schichten (B) direkt elektrochemisch auf den Tra- 
gern (A) bzw. auf den darauf aufiiegenden Metall- 
schichten erzeugt. 

30 Hierzu verwendet man Losungen der beson- 
ders gut geeigneten Monomeren in polaren fltissi- 
gen Medien, welche die vorstehend genannten an- 
ionischen Farbstoffe als die alleinigen Leitsalze ent- 
halten. Diese Losungen werden einer Gleichstrom- 

35 elektrolyse unter galvanostatischen Bedingungen 
unterzogen, wodurch man auf der Anode,d.h., auf 
den vorstehend genannten Metallschichten, durch 
anodische Oxidation aus den Monomeren einen 
elektrisch leitfahigen Polymerisatfilm erzeugt, wel- 

40 cher die Anionen der Farbstoffe enthalt. 

Die ganz besonders vorteilhaften erfindungsge- 
mSflen Aufzeichnungsmaterialien erhSIt man durch 
anodische Oxidation von elektrisch leitfahigen Lo- 
sungen, welche als Monomere Pyrrol und als Leit- 

45 salze Natriumsalze von Sulfonatgruppen enthaiten- 
den Phthalocyaninen aufweisen. Hierbei ist die Ver- 
wendung polarer flUssiger Medien, welche Wasser 
enthalten, von besonderem Vorteil. 

Die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmateria- 

50 lien werden mittels eines Schreiblaserstrahls mit 
analogen oder digitalen Daten beschrieben, wobei 
man zum Einschreiben analoger Daten bekannter- 
ma/ten einen Dauerstrichlaser und zum Einschrei- 
ben digitaler Daten einen impulskodierten Las r 

55 verwendet. 

Im allgemeinen weisen geeignete Laser bei der 
Schreibwellenlange X eine Strahlleistung von 1 bis 
20 mWatt auf. Der Fokusdurchmesser des Schreib- 
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laserstrahls liegt im allgemeinen bei 200 bis 2000 
nm. im allgemeinen betrSgt die Impulsdauer bei 
der Bestrahlung mit einem impulskodierten Laser 
10 bis 1000 ns. Vorteiihafterweise verwendet man 
zum Bnschreiben einen Laserstrahl von Licht der 
WelienlSnge X, welches von der betreffenden Auf- 
zeichnungsschicht gut absorbiert wird. Vorteilhaft 
sind Wellenlangen X von 400 bis 1000 nm, insbe- 
sondere 600 bis 900 nm. 

Beim Schreibvorgang wird der Schreiblaser- 
strahl in relativer Bewegung Ober das Aufzeich- 
nungsmaterial hinweggefOhrt Dabei trifft er senk- 
recht auf das Aufzeichnungsmaterial auf Oder er ist 
auf dessen Aufzeichnungsschicht (B) fokussiert.An 
der Auftreffsteile wird die Aufzeichnungsschicht (B) 
lokal erhitzt und es entstehen thermisch veranderte 
Bereiche, beispielsweise in der Form von Lochern, 
Kratern oder Flecken. Beim Einschreiben von Da- 
ten mit impulskodierten Lasern haben diese Berei- 
che im wesentlichen eine runde oder ovale Form 
(spots), beim Einschreiben mit einem Dauerstrich- 
laser konnen sie beliebige Formen haben. 

Die eingeschriebenen Daten werden mit Hilfe 
eines Leselaserstrahls gelesen. Die Strahlleistung 
des Lasers bei der Lesewellenlange X' liegt unter- 
halb der Schwellenleistung, ab der ein Beschreiben 
moglich wird. Im allgemeinen liegt die Strahllei- 
stung bei 0,01 bis 3 mWatt. Vorteiihafterweise ver- 
wendet man Laserlicht der WellenlSmge X', welches 
von der Aufzeichnungsschicht gut absorbiert wird, 
oder solches der Wellenlange X', welches nur 
schlecht oder gar nicht absorbiert wird. Vorteilhaft 
sind WellenlSngen X' von 400 bis 1000 nm, insbe- 
sondere 600 bis 900 nm. 

Auch beim Lesevorgang wird der Leselaser- 
strahl in relativer Bewegung Ober das Aufzeich- 
nungsmaterial hinweggefOhrt. Dabei trifft er senk- 
recht auf das Aufzeichnungsmateral auf oder er ist 
auf dessen Aufzeichnungsschicht (B) fokussiert. 

Trifft der Leselaserstrahi beim Oberstreichen 
der Aufzeichnungsschicht (B) auf einen thermisch 
verSnderten Bereich, beispielsweise einen Fleck, 
so andern sich die Eigenschaften des vom Auf- 
zeichnungsmaterial transmittierten oder reflektierten 
Lichts, was mit Hilfe geeigneter Detektoren nachge- 
wiesen werden kann. 

Hierbei ist es von ganz besonderem Vorteil, 
Schreib- und Leselaser zu verwenden, welche La- 
serstrahlung im Wellenlangenbereich von 600 bis 
900 nm ausstrahlen. Dabei ist es auCerdem von 
ganz besonderem Vorteil, wenn die Schreibwellen- 
lange X mit der Lesewellenlange X' identisch ist 
oder sich nur minimal von ihr unterscheidet. Licht 
dieser WellenlSnge wird beispielsweise von Obli- 
chen und bekannten HeNe-Lasern oder von Halb- 
leiterlasern geliefert. 

FOr das laseroptische Schreiben und Lesen 
von Daten konnen die Oblichen und bekannten 



laseroptischen Plattenlaufwerke verwendet werden, 
deren Aufbau und Fuktionsweise allgemein bekannt 
sind. 

Die erfindungsgema/ten Aufzeichnungsmateria- 

5 lien weisen zahlreiche besondere Vorteile auf. So 
ist ihre unbeschriebene Aufzeichnungsschicht (B) 
besonders stabii, so dafl sie sich selbst nach lan- 
ger Lagerzeit bei vergleichsweise hoher Tempera- 
tur und Luftfeuchtigkeit noch immer hervorragend 

70 fOr die laseroptische Datenaufzeichnung eignet. 
Gleiches gilt fOr die beschriebene Aufzeichnungs- 
schicht (B); hier tritt selbst bei sehr langer Lage- 
rung kein Informationsverlust ein. DarOber hinaus 
konnen die Aufzeichnungsschichten (B) in beson- 

15 ders vorteilhafter Weise elektrochemisch erzeugt 
werden, wodurch die Bildung von Rissen und Lo- 
chern vermieden wird und die Dicke und die Zu- 
sammensetzung der Schichten exakt eingestellt 
und reproduziert werden kann. Diese besonderen 

20 Vorteile stellen sich ein, obwohl die Oberflachen, 
auf welchen die Aufzeichnungsschichten (B) abge- 
schieden werden, strukturiert sind. An und fUr sich 
war zu erwarten gewesen, daB sich hierdurch 
Nachteile ergeben. Aufgrund ihrer elektrischen Leit- 

25 fahigkeit eroffnen die Aufzeichnungsschichten (B) 
neue Moglichkeiten der Anwendung und Weiterver- 
arbeitung. So konnen auf ihnen beispielsweise wei- 
tere Schichten gleichfalls elektrochemisch aufge- 
bracht werden. Desweiteren wird bei den erfin- 

30 dungsgemS/Sen Aufzeichnungsmaterialien eine Bit- 
dichte von Ober 10 s bis 10 8 Bits pro cm 2 und ein 
konstant hohes Signal-Rausch-Verhaltnis erreicht, 
wobei die Daten dann auch noch unmittelbar nach 
dem Einschreiben gelesen werden konnen. Ober- 

35 dies weisen die erfindungsgemSflen Aufzeich- 
nungsmaterialien ein vorzUgliches "tracking "-Ver- 
halten auf. Die erfindungsgema/ten Aufzeichnungs- 
materialien eignen sich daher insbesondere hervor- 
ragend fUr Archivzwecke. 

40 

Beispiel 

Hersteilung, Eigenschaften und Verwendung erfin- 
dungsgemaBer Aufzeichnungsmaterialien 

45 

Zur Hersteilung von Aufzeichnungsschichten 
(B) wurde eine LQsung aus, bezogen auf die L6- 
sung, 98,9 Gew.% Wasser, 1 Gew.% Pyrrol und 
0,1 Gew.% eines Phthaiocyaninmetallkomplexes 

50 der Zusammensetzung Phthalocyanin°(S03Na)- 
2(8 *Kupfer verwendet. 

In diese Losung tauchte man zehn 13 cm 
durchmessende und Spurrillen aufweisende Schei- 
ben aus Polycarbonat, welche auf einer Seite mit 

55 einer 50 nm dicken Schicht aus Gold Oberzogen 
waren (TrSger A). Die Metallschicht diente als Ano- 
de bei der Elektrolyse und als Refiektorschicht in 
den fertigen Aufzeichnungsmaterialien. Die Auf- 
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zeichnungsschichten (B) wurden galvanostatisch 
bei iner Stromstarke von 2 mA pro cm 2 wahrend 
1 Minute auf den Metallschichten d r TrSger er- 
zeugt und anschliefiend getrocknet. 

Der Farbstoffgehalt der Aufzeichnungsschich- s 
ten (B) wurde aus dem durch chemische Analyse 
ermittelten Gehalt an Kupfer und Schwefel zu 31 
Gew.%, bezogen auf die Schicht, errechnet. Der 
Brechungsindex der Schichten wurde ellipsome- 
trisch mit Hilfe eines HeNe-Lasers bei einer Wei- 10 
lenlange von X = 632 nm zu 1 ,4 bis 1 ,6 bestimmt. 
Das Absorptionsmaximum der Schichten lag bei 
600 bis 700 nm, ihr Extinktionskoeffizient K betrug 
0,6 bis 0,8. Alle Schichten waren trotz der Spurril- 
len durchgehend 0,8 u.m dick und wiesen eine 75 
Leitfahigkeit von mehr als 10"' S/cm auf. Bei der 
mikroskopischen Betrachtung wurden keine Kristal- 
lite, Locher oder Risse festgestellt 

FUnf der Aufzeichnungsmaterialien wurden 30 
Tage lang bei 60 ' C und einer relativen Luftfeuch- 20 
tigkeit von 90 % gelagert. Dabei traten keine nach- 
teiligen Veranderungen in den Aufzeichnungs- 
schichten auf. 

Die Ubrigen fOnf Aufzeichnungsmaterialien wur- 
den unmitteibar nach ihrer Hersteliung mit Hilfe 25 
eines Oblichen und bekannten laseroptischen 
Schreib- und Lesegerates (Plattenlaufwerk) mit di- 
gitalen Daten in Form von Lochern beschrieben. 
Hierbei verwendete man einen HeNe-Laser, wel- 
cher Laserlicht einer Wellenlange X = 630 nm und 30 
einer Lichtleistung von 15 mWatt ausstrahlte. Die 
Impulsdauer des Lasers lag bei 700 ns. Das Be- 
schreiben erfolgte von der Seite der Aufzeich- 
nungsschichten her. Die in dieser Weise erhaltenen 
leicht ovalen Locher in den Aufzeichnungsschich- 35 
ten wiesen alle einen gro/tten Durchmesser von 
etwa 1 ,5 urn auf. 

Diese Aufzeichnungsmaterialien wurden unmit- 
teibar nach dem Beschreiben mit dem in seiner 
Leistung gedrosselten HeNe-Laser (Wellenlange V 40 
- 632 nm, Lichtleistung = 2 mWatt) gelesen. 
Dabei wurde das von den Aufzeichnungsmateria- 
lien reflektierte Licht erfa/3t. Es wurde festgestellt, 
daJ3 Daten praktisch fehlerfrei eingeschrieben wor- 
den waren; die Fehlerrate lag unter 1 Fehler pro 45 
10 5 Bits. Die von den Aufzeichnungsschichten re- 
flektierten Lichtsignale waren sehr stark und nicht 
verzerrt. 

Diese fOnf Aufzeichnungsmaterialien wurden 30 
Tage lang bei 60 * C und einer relativen Luftfeuch- 50 
tigkeit von 90 % gelagert und anschlie/tend erneut 
gelesen. Dabei waren keine Veranderungen festzu- 
stellen. 

Das Beschreiben und Lesen wurde mit den 
nach ihrer Hersteliung gelagerten funf Aufzeich- 55 
nungsmaterialien wiederhoit. Dabei z igte es sich, 
dafl die Lagerung keinerlei nachteilige Veranderun- 
gen hervorgerufen hatte; die gelagerten Aufzeich- 



nungsmaterialien lieferten ebenso gute Ergebnisse 
wie die unmitteibar nach ihrer Hersteliung beschrie- 
benen. 

Beispiele 2 und 3 

Hersteliung, Eigenschaften und Verwendung erfin- 
dungsgemSBer Aufzeichnungsmaterialien 

Beispiel 1 wurde wiederhoit, nur dafl anstelle 
der Goldschicht eine Schicht aus Platin (Beispiel 2) 
und eine Schicht aus Nickel (Beispiel 3) verwendet 
wurden. 

In beiden Fallen wurden Ergebnisse erhalten, 
die mit denjenigen aus Beispiel 1 in vollem Umfang 
vergleichbar waren. 

PatentansprUche 

1. Flachenformiges, laseroptisches, Aufzeich- 
nungsmaterial mit 

(A) einem elektrisch leittehigen, dimensions- 
stabilen Trager uod mit 

(B) einer bder mit zwei einander gegenUber- 
liegenden amorphen, elektrisch leitfahigen, 
thermisch verSnderbaren 
Aufzeichnungsschicht(en) mit einem durch 
Elektrolyse herstellbaren kationischen Poly- 
merisat als einer wesentlichen Komponente, 

dadurch gekennzeichnet, dafl der elektrisch 
leitfahige, 

dimensionsstabile Trager (A) 

(ai ) ein Band, eine quadratische oder recht- 
eckige Platte oder eine runde Scheibe aus 
Kunststoff darstellt und 
(a2) in der Oberflache, die einer Aufzeich- 
nungsschicht (B) zugewandt ist, Strukturen 
aufweist, wo bei 

(a3) diese Oberflache zusatzlich mit einer 
20 bis 100 nm dicken Schicht aus Ru, Rh, 
Pd, Ag, Re, Os, Ir, Pt, Au, Ni und/oder Cu 
bedeckt ist, 

und daB die amorphe, elektrisch leitfahige, 
thermisch veranderbare Aufzeichnungsschicht 
(B) oder eine jede der beiden Aufzeichnungs- 
schichten (B) 

(bi) 30 bis 95 Gew.%, bezogen auf (B), 
eines Homopolymerisats von Pyrrol, N-AI- 
kylpyrrol, N-Arylpyrrol, Thiophen oder von 
Anilin, eines Copolymerisats von minde- 
stens zwei dieser Monomeren oder eines 
Copolymerisats von mindestens einem die- 
ser Monomeren mit Furan und/oder Thiazol 
und 

(b2) 5 bis 70 Gew.%, bezogen auf (B), 
mindestens eines anionischen Farbstoffs 
aus den Klassen der Azo-, der Perylen-, der 
Anthachinon-, der Cyanin-, der 
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Phthalocyanin-, der Porphin-, der 
Tetraazaporphin-, der Hemiporphyrazin- 
und/oder der Tetrathiolato-Metallkomplex- 
Farbstoffe 

enthalt. s 

2. Flachenformiges, laseroptisches Aufzeich- 
nungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der elektrisch leitfa'hige, 
dimensionsstabile TrSiger (A) 10 

(a\ ) eine runde Scheibe aus Polymethylme- 
thacrylat, Polycarbonat, Polymethylpenten, 
Styrol/Acrylnitril-Copolymerisat oder einem 
Gemisch aus Polystyrol und Poly(2,6- 
dimethyl-phen-1 ,4-ylen-ether) darstellt 75 
und da/3 die amorphe, elektrisch leitfahige, 
thermisch verSnderbare Aufzeichnungsschicht 
(B) 

(bi) 40 bis 90 Gew.%, bezogen auf (B), des 
Homopolymerisats von Pyrrol und 20 
(D2) 10 bis 60 Gew.%, bezogen auf (B), an 
Sulfonatgruppen tragenden Phthalocyaninen 
enthalt. 

3. Flachenformiges, laseroptisches Aufzeich- 25 
nungsmaterial nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daJ3 die amorphe, elek- 
trisch leitfahige, thermisch vera'nderbare Auf- 
zeichnungsschicht (B) 0,001 bis 1,5 urn dick 

ist. 30 

4. Flachenformiges, laseroptisches Aufzeich- 
nungsmaterial nach einem der AnsprOche 1,2 
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dai3 

(a3) die Oberflache des elektrisch leitfahi- 35 
gen, dimensionsstabilen Tragers, die einer 
Aufzeichnungsschicht (B) zugewandt ist, mit 
einer 40 bis 80 nm dicken Schicht aus Au 
bedeckt ist. 

40 

5. Verfahren zur Herstellung eines flachenformi- 
gen, laseroptischen Aufzeichnungsmaterials 
mit 

(A) einem elektrisch leitfahigen, dimensions- 
stabilen Trager und mit 45 

(B) einer oder mit zwei einander gegenUber- 
liegenden amorphen, thermisch veranderba- 
ren Aufzeichnungsschicht mit einem Homo- 
polymerisat von Pyrrol, N-Alkylpyrrol, N- 
Arylpyrrol, Thiophen oder von Anilin, einem 50 
Copolymerisat von mindestens zwei dieser 
Monomeren oder einem Copolymerisat von 
mindestens einem dieser Monomeren mit 
Furan und/oder Thiazol als einer der we- 
sentlichen Komponenten 55 

durch elektrolytisches Abscheiden der Polyme- 
risate auf dem Trager (A) aus einem die be- 
treffenden Monomere und mindestens ein L it- 



salz enthaltenden Elektrolyten, dadurch ge- 
kennzeichnet, dajS man hi rbei einen elektrisch 
leitfShigen, dimensionsstabilen Trager (A) ver- 
wendet, welcher 

(ai ) ein Band, eine quadratische oder recht- 
eckige Platte oder eine runde Scheibe aus 
Kunststoff darstellt und 
(82) in der OberflSche, die einer abzuschei- 
denden Aufzeichnungsschicht (B) zuge- 
wandt ist, Strukturen aufweist, wobei 
(aa) diese Oberflache, die einer abzuschei- 
denden Aufzeichnungsschicht (B) zuge- 
wandt ist, mit einer 20 bis 100 nm dicken 
Schicht aus Ru, Rh, Pd, Ag, Re, Os, Ir, Pt, 
Au, Ni und/oder Cu bedeckt ist, 
und daJ3 man hierbei als Leitsalz mindestens 
einen anionischen Farbstoff aus den Klassen 
der Azo-, der Perylen-, der Anthrachinon-, der 
Cyanin-, der Phthalocyanin-, der Porphin-, der 
Tetraazaporphin-, der Hemiporphyrazin- 
und/oder der Tetrathiolato-Metallkompiex-Farb- 
stoff verwendet. 

6. Verfahren zur Herstellung eines fiachenformi- 
gen, laseroptischen Aufzeichnungsmaterials 
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dai3 man hierbei einen elektrisch leitfahigen, 
dimensionsstabilen Trager (A) verwendet, wel- 
cher 

(a0 eine runde Scheibe aus Polymethylme- 
thacrylat, Polycarbonat, Polymethylpenten, 
Styrol/Acrylnitril-Copolymerisat oder aus ei- 
nem Gemisch aus Polystyrol und Poly(2,6- 
dimethyl-phen-1 ,4-ylen-ether) darstellt, wo- 
bei 

(a3> die Oberflache, die einer abzuscheiden- 
den Aufzeichnungsschicht (B) zugewandt 
ist, mit einer 40 bis 80 nm dicken Schicht 
aus Au bedeckt ist 
und da/3 man hierbei als Monomer Pyrrol und 
als Leitsalz mindestens ein Sulfonatgruppen 
tragendes Phthalocyanin verwendet. 

7. Verfahren zum laseroptischen Schreiben und 
Lesen von Daten, bei dem die thermisch ver- 
anderbare, Farbstoffe und Polymerisate enthal- 
tende, amorphe Aufzeichnungsschicht eines 
flachenformigen, laseroptischen Aufzeich- 
nungsmaterials mittels eines Schreibiaser- 
strahls mit anaiogen oder digitalen Daten in 
Form von thermisch verSnderten Bereichen 
beschrieben wird, wonach die eingeschriebe- 
nen Daten mittels eines Leselaserstrahls gele- 
sen werden, wobei man das von dem Auf- 
zeichnungsmaterial transmittierte oder reflek- 
tierte Licht analysiert, dadurch gekennzeichnet, 
daJ3 man hierzu ein flachenformiges, laseropti- 
sches Aufzeichnungsmaterial gema'fl den An- 
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sprOchen 1 bis 4 verwendet. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi man hierzu ein Aufzeichnungs- 
material gemafl Anspruch 1 verwendet, dessen 
Aufzeichnungsschicht (B) gemSB Anspruch 5 
hergestellt worden ist. 

Claims 

1. A planar, laser-optical recording material com- 
prising 

(A) an electrically conductive, dimensionally 
stable support layer and 

(B) one or two mutually opposite amor- 
phous, electrically conductive, thermally al- 
terable recording layer(s) comprising a 
cationic polymer that is preparable by elec- 
trolysis as one of the essential components, 

wherein the electrically conductive, dimension- 
ally stable support layer (A) 

(ai ) represents a tape, a square or rectan- 
gular plate or a round disk of plastic and 
(a2) has structures in the surface that faces 
a recording layer (B), 

(a3) which surface has additionally been 
covered with a layer from 20 to 100 nm in 
thickness of Ru, Rh, Pd, Ag, Re, Os, Ir, Pt, 
Au, IMi and/or Cu, 
and wherein the amorphous, electrically con- 
ductive, thermally alterable recording layer (B) 
or each of the two recording layers (B) con- 
tains 

(bi) from 30 to 95% by weight, based on 
(B), of a homopoiymer of pyrrole, N-aikyl- 
pyrrole, N-arylpyrrole, thiophene or aniline, 
of a copolymer of two or more of the said 
monomers, of a copolymer of one or more 
of the said monomers with furan and/or 
thiazole, and 

(b2) from 5 to 70% by weight, based on (B), 
of one or more anionic dyes selected from 
the group consisting of azo, perylene, anth- 
raquinone, cyanine, phthalocyanine, por- 
phine, tetraazaporphine, hemiporphyrazine 
and/or tetrathiolato metal complex dyes. 

2. A planar, laser-optical recording material as 
claimed in claim 1, wherein the electrically 
conductive, dimensionally stable support layer 
(A) Is 

(ai) a disk made from polymethyl- 
methacrylate, polycarbonate, polymethyl- 
pentene or a styrene/acrylonitrile copolymer 
or from a mixture consisting of polystyrene 
and poly(2,6-dimethyl-1 ,4-phenylene ether), 
and wherein the amorphous, electrically con- 
ductive, thermally alterable recording layer (B) 



contains 

(bi) from 40 to 90% by weight, based on 
(B), of the homopoiymer of pyrrole and 
(b2> from 10 to 60% by weight, based on 
s (B), of a phthalocyanine carrying sulfonate 

groups. 

3. A planar, laser-optical recording material as 
claimed in claim 1 or 2, wherein the amor- 

10 phous, electrically conductive, thermally altera- 

ble recording layer (B) is of a thickness from 
0.001 to 1 .5 urn. 

4. A planar, laser-optical recording material as 
75 claimed in any of claims 1 , 2 or 3 wherein 

(aa) the surface of the electrically conduc- 
tive, dimensionally stable support layer that 
faces a recording layer (B) is covered by a 
layer having a thickness from 40 to 80 nm 
20 and made from Au. 

5. A method for preparing a planar, laser-optical 
recording material comprising 

(A) an electrically conductive, dimensionally 
25 stable support layer and 

(B) one or two mutually opposite amor- 
phous, thermally alterable recording layers 
comprising a homopoiymer of pyrrole, N- 
alkylpyrrole, N-arylpyrrole, thiophene or of 

30 aniline, a copolymer of at least two of these 

monomers or a copolymer of at least one of 
these monomers with furan and/or thiazole 
as one of the essential components 
by electrolytic precipitation of the polymers 
35 onto the support layer (A) from an electrolyte 

containing the monomers in question and at 
least one conducting salt, which comprises us- 
ing an electrically conductive, dimensionally 
stable support layer (A) which 
40 (ai ) represents a tape, a square or rectan- 

gular plate or a round disk of plastic and 
(32) has structures in the surface that faces 
a recording layer (B), 

(a3) which surface has been covered with a 
45 layer from 20 to 100 nm in thickness of Ru, 

Rh, Pd, Ag, Re, Os, Ir, Pt, Au, Ni and/or Cu, 
and using as conducting salt at least one an- 
ionic dye from the classes of the azo, per- 
ylene, anthraquinone, cyanine, phthalocyanine, 
50 porphine, tetraazaporphine, hemiporphyrazine 

and/or tetrathiolato metal complex dyes. 

6. A method for preparing a planar, laser-optical 
recording material as claimed in claim 5, 

55 wherein the electrically conductive, dimension- 

ally stable support layer (A) used comprises 
(ai ) a round disk of polymethylmethacrylate, 
polycarbonate, polymethylpentene, 
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styrene/acrylonitrile copolymer or of a mix- 
ture of polystyrene and poly(2,6-dimethyl- 
1 ,4-phenylene ether), and 
(a 3 ) the surface that faces recording lay r 
(B) to be deposited has been covered with 
a layer of Au from 40 to 80 nm in thickness, 
and wherein the monomer used is pyrrole and 
the conducting salt used comprises at least 
one phthalocyanine carrying sulfonate groups. 

7. A method for the laser-optical writing and read- 
ing of data in which the thermally alterable, 
dye- and polymer-containing amorphous re- 
cording layer of a planar, laser-optical record- 
ing material has written to it analog or digital 
data in the form of thermally altered regions by 
means of a write laser beam, whereupon the 
written data are read by means of a read laser 
beam, and the light transmitted or reflected by 
the recording material is analyzed, which com- 
prises using a planar, laser-optical recording 
material as claimed in any of claims 1 to 4. 

8. A method as claimed in claim 7, wherein there 
is used a recording material as claimed in 
claim 1 whose recording layer (B) has been 
prepared as claimed in claim 5. 

Revendications 

1. Support d'enregistrement optique laser plat 
comportant 

(A) un substrat conducteur de relectricite" de 
dimensions stables et 

(B) une couche d'enregistrement amorphe 
conductrice de relectricite modifiable ther- 
miquement ou deux telles couches oppo- 
ses ayant, comme un de ses, ou de leurs, 
constituants essentiels, un polymere cationi- 
que pouvant etre produit par electrolyse, 

caracte>ise par le fait que le substrat conduc- 
teur de dimensions stables (A) 

(ai) constitue une bande, une plaque carr£e 
ou rectanguiaire ou un disque en matiere 
plastique et 

(a2) pr^sente des structures dans sa surface 
tournSe vers une couche d'enregistrement 
(B). 

(a3) cette surface Stant en plus recouverte 
d'une couche de Ru, Rh, Pd, Ag, Re, Os, Ir, 
Pt, Au, Ni et/ou Cu de 20 a 100 nm d'Spais- 
seur, 

et que la couche d'enregistrement amorphe 
conductrice modifiable thermiquement (B) ou 
chacune des deux couches d'enregistrement 
(B) contient 

(bi ) 30 a 95 % en poids, relativement a (B), 
d'un homopolymere de pyrrole, N-alkylpyr- 



role, N-arylpyrrole, thiophene ou d'aniline, 
d'un copolymere d'au moins deux de c s 
monomeres ou d'un copolymere d'au moins 
un de ces monomeres avec le furanne t/ou 

5 le thiazole et 

(D2) 5 a 70 % en poids, relativement a (B), 
d'au moins un colorant anionique des famil- 
ies des colorants azoTques, des colorants 
pgrylSniques, des colorants anthraquinoni- 

w ques, des colorants de cyanines, des colo- 

rants de phtalocyanines, des colorants de 
porphine, des colorants de t£traazaporphi- 
ne, des colorants d'hgmiporphyrazine et/ou 
des colorants complexes te"trathiolato m6tal. 

75 

2. Support d'enregistrement optique laser plat se- 
lon la revendication 1, caracte"rise* par le fait 
que le substrat conducteur de dimensions sta- 
bles (A) 

20 (ai ) constitue un disque en polymethacryla- 

te de mSthyle, polycarbonate, polym&hyl- 
pentene, copolymere styrene/acrylonitrile ou 
un melange de polystyrene et de poly(2,6- 
dim6thyl-ph6n-1 ,4-ylene 6ther) 
25 et que la couche d'enregistrement amorphe 

conductrice modifiable thermiquement (B) 
contient 

(bi ) 40 a 90 % en poids, relativement a (B), 
de Phomopolymere de pyrrole et 
30 (B2) 10 a 60 % en poids, relativement a 

(B), de phtalocyanines portant des groupes 
sulfonates. 

3. Support d'enregistrement optique laser plat se- 
35 Ion Tune des revendications 1 et 2, caractSrise* 

par le fait que la couche d'enregistrement 
amorphe conductrice modifiable thermique- 
ment (B) a une gpaisseur de 0,001 a 1 ,5 um. 

40 4. Support d'enregistrement optique laser plat se- 
lon Tune des revendications 1, 2 et 3, caracte- 
rise* par le fait que 

(a 3 ) la surface du substrat conducteur de 
dimensions stables tournge vers une cou- 
45 che d'enregistrement (B) est recouverte 

d'une couche d'or de 40 a 80 nm d'e>ais- 
seur. 

5. ProcSde* de fabrication d'un support d'enregis- 
50 trement optique laser plat comportant 

(A) un substrat conducteur de dimensions 
stables et 

(B) une couche d'enregistrement amorphe 
modifiable thermiquement ou deux telles 

55 couches oppos§es ayant, comme un de 

ses, ou de leurs, constituants essentiels, un 
homopolymere de pyrrole, N-alkylpyrrole, 
N-arylpyrrole, thiophene ou d'aniline, un co- 
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polymfere d'au moins deux de ces monome- 
res ou un copolymers d'au moins un de ces 
monomfcres avec le furanne t/ou le thiazo- 
le, 

par d^pot Slectrolytique des polymfcres sur le 5 
substrat 

(A) a partir d'un electrolyte contenant les 
monom&res consid6r6s et au moins un sel 
conducteur, caract£ris§ par le fait qu'on y utili- 
se un substrat conducteur de dimensions sta- 10 
bles (A) qui 

(ai ) constitue une bande, une plaque carree 
ou rectangulaire ou un disque en matiere 
plastique et 

(a2> pr^sente des structures dans sa surface is 
tourn§e vers une couche d'enregistrement a 
d^poser (B), 

(aa) cette surface tournee vers une couche 
d'enregistrement a deposer (B) Stant recou- 
verte d'une couche de Ru, Rh, Pd, Ag, Re, 20 
Os, Ir, Pt, Au, Ni et/ou Cu de 20 a 100 nm 
d^paisseur, 
et qu'on y utilise comme sel conducteur au 
moins un colorant anionique des families des 
colorants azoTques, des colorants p§ryl£ni- 25 
ques, des colorants anthraquinoniques, des co- 
lorants de cyanines, des colorants de phtalo- 
cyanines, des colorants de porphine, des colo- 
rants de t&raazaporphine, des colorants d'h6- 
miporphyrazine et/ou des colorants complexes 30 
t&rathiolato m6tal. 

6. Proc6d§ de fabrication d'un support d'enregis- 
trement optique laser plat selon la revendica- 

tion 5, caract6ris6 par !e fait qu'on utilise un 35 
substrat conducteur de dimensions stables (A) 
qui 

(ai ) constitue un disque en poly m6thacry la- 
te de m£thyle, polycarbonate, polym&hyl- 
pentene, copolymere styr^ne/acrylonitrile ou 40 
un melange de polystyrene et de poly(2,6- 
dim6thyl-ph§n-1 ,4-ylene £ther), 
(a3> la surface tournee vers une couche 
d'enregistrement a deposer (B) etant recou- 
verte d'une couche d'or de 40 a 80 nm 45 
d'Spaisseur, 
et qu'on y utilise comme monom&re le pyrrole 
et comme sel conducteur au moins une phtalo- 
cyanine portant des groupes sulfonates. 

50 

7. Proc£d6 d'6criture et de lecture optiques laser 
de donnges dans lequel on §crit, au moyen 
d'un faisceau laser d'Scriture, des donnSes 
analogiques ou num^riques sous forme de zo- 
nes modifiees thermiquement sur la couche 55 
d'enregistrement amorphe modifiable thermi- 
quement contenant des colorants et des poly- 
meres d'un support d'enregistrement optique 



laser plat, apr&s quoi on lit les donnSes 6crites 
au moyen d'un faisceau laser de lectur en 
analysant ia lum&re transmise ou r£fl£chie par 
le support d'enr gistrement, caracte>is6 par le 
fait qu'on utilise pour cela un support d'enre- 
gistrement optique laser plat selon les revendi- 
cations 1 a 4. 

8. Proc^de" selon la revendication 7, caracterise 
par le fait qu'on utilise pour cela un support 
d'enregistrement selon la revendication 1 dont 
la couche d'enregistrement (B) a §t£ produite 
selon la revendication 5. 
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